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fT) (57) Abstract: The invention relates to a dust-free homogeneous pigment preparation which is characterized in that it contains at 
least 40 wt. % of one or more effect pigments, 0.5 to 50 wt. % of water and/or of an organic solvent or solvent mixture, and 0.5 wi. 

O % to 59.5 wt. % of a styrene modified polyacrylaie resin with an acid value > 90 mg/KOH. The invention also relates to the use of 
said pigment preparation for producing dry preparations. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine nichtstaubende. homogene Pigmentpraparation, die sich dadurch auszeichnet, 
daB sie mindestens 40 Gew.-% eines oder mehrerer Effektpigmente, 0.5 bis 50 Gew.-% Wasser und/oder eines organischen L6se- 
mittels bzw. Losemittelgemisches und 0,5 bis 59,5 Gew.-% eines siyrolmodifizierten Polyaoylathaizes mit einer Saurezahl > 90 
^ mg/KOH enthSlt, sowie deren Verwendung zur Herstellung von Trockenpraparaten. 
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PIgmentpraparation 

Die Erfindung betrifft eine nichtstaubende, homogene Pigmentpraparation, 
5 die sich dadurch auszeichnet. dali sie mindestens 40 Gew,-% eines oder 
mehrerer Effektpigmente» 0,5 - 50 Gew.-% Wasser und/oder eines organi- 
schen Losemittels bzw. Losemittelgemisches und 0,5-59,5 Gew.-% eines 
styrolmodifizierten Polyacrylatharzes mit einer Saurezahl von > 90 mg/ 
KOH bezogen auf das Pigment enthalt. Derartige Pigmentpraparationen 
10 sind insbesondere geeignet zur Herstellung von Trockenpraparaten, wie 
z.B. Granulaten. Weiterhin betrifft die Erfindung die Herstellung der 
Pigmentpraparation sowie der Granulate und deren VenA/endung zum 
Pigmentieren von Druckfarben. 

15 In technischen Prozessen werden Pigmente oft nicht als trockene Pulver 
eingesetzt, da diese stauben, was zu erhohten Anforderungen in Hinblick 
auf die Arbeitsplatzsicherheit fuhrt. Weiterhin wird bei der Einbringung von 
Pulvern in Kunststoffe, Druckfarben, Industrielacke. Basislacksysteme, 
etc., vielfach eine Agglomeration des Pigmentpuivers beobachtet. Eine 

20 homogene Verteilung des Pigments in der jeweiligen Matrix ist haufig nur 
schwer oder aber gar nicht zu erreichen. 

Anstelle des Pigmentpuivers werden nicht staubende Pigmentzuberei- 
tungen oder Trockenpraparate verwendet. Hierbei handelt es sich um 

25 

- rieselfahige Pulver, wobei Perlglanzpigmente mit Polymeren beschich- 
tete werden, wie sie z.B. in der DE-PS-260321 1 beschrieben sind, 

- pigmentierte rieselfahige Pulver mit einem geringen Feuchtegehalt, wie 
30 sie Z.B. aus der DE-OS-41 39993 bekannt sind, 

- pigmentierte Pulver mit einem hoheren Feuchtegehalt, wobei ietztere 
haufig auch aufgrund ihrer fiieSfahigen Konsistenz als Pasten bezeich- 
net werden. 
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- Pigmentzubereitungen in Granulatform, bei denen organische Pigmente 
mit einem Harzgemisch belegt sind. wie z.B. in der EP 0 897 956 A2 
offenbart, Oder um 

5 

- Trockenpraparationen, wie z.B. Pellets, Granulate als Vorprodukte fur 
Druckfarben, wie sie z.B. aus der EP 0 803 552 A1 bekannt sind. 

Nichtstaubende. homogene Pigmentpraparationen und daraus hergestellte 
10 Trockenpraparate sind eine technische Alternative zu den trockenen Oder 
angefeuchteten Pulvern, wenn sie folgende Rahmenbedingungen erfullen: 

- flieSfahige Konsistenz 

- moglichst geringe Diiatanz 

15 . moglichst hoher Pigmentgehalt 

Die Komponenten der Praparation/Paste, bzw. der Trockenpraparate 
sollten dabei so gewahit sein, daS die Zubereltung moglichst gut auf die 
anderen Komponenten des jeweiligen Beschichtungssystems abgestimmt 
20 ist und sich nach der Einbringung leicht homogen verteilt. 

Neben einer guten Kompatibilitat mit den weiteren Bestandteilen des Be- 
schichtungssystems mussen Pigmentpraparationen, bzw. die daraus her- 
gestellten Trockenpraparate dazu fuhren, daS die Beschichtungssysteme 

25 eine hohe Stabilitat aufweisen, d.h.. sie durfen nicht zur Phasenseparation 
neigen, bzw., wo dieses auf Grund der niedrigen Viskositat nicht vollstan- 
dig zu verhindern ist, mussen die Beschichtungssysteme leicht wieder in 
einen homogenen Zustand versetzt werden kflnnen, d.h., das abgesetzte 
Sediment muB leicht wiederaufruhrbar sein. Diese Forderung ist insbeson- 

30 dere wichtig bei plattchenformigen Pigmenten, da diese auf Grund ihrer 
Struktur bei der Phasenseparation zum "Zusammenbacken" neigen und 
nur schwer wieder aufgeruhrt werden konnen. Pigmente auf der Basis 
plattchenformiger Substrate sind insofern problematisch in der Hand- 
habung, als die Pigmente infolge ihrer GroSe und ihrer Dichte sich leicht 

35 absetzen und dann zu einem sehr festen Sedimentkuchen zusammen- 
backen konnen. Dieser Kuchen ist in der Regel nur schwer wiederauf- 
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riihrbar. Dies gilt vor allem bei der Lagerung von Lacken, Farben und 
Druckfarben, aber auch bei der Verarbeitung derseiben. 

5 So wurden unter anderem zahlreiche Methoden entwickelt urn das Pro- 
blem der Einarbeitung und Handhabung von plattchenformigen Pigmenten 
in Beschichtungsmassen zu losen. Das Wiederaufruhren kann erieichtert 
werden, indem den Beschichtungsmassen Additive zugesetzt werden, die 
entweder eine gezielte Flokkulation (Kartenhauseffekt), ein strukturvisko- 

10 ses und/oder thixotropes Verhalten, eine sterische AbstoBung und/oder 
eine elektrostatische AbstoRung der Pigmente bewirken. Diese Zusatze 
konnen jedoch einen negativen Einfluf3) auf die Qualitat der Beschichtung 
haben, Insbesondere die Brillanz bei Effektpigmenten und die Gleichma- 
Bigl^eit der Beschichtung konnen beeintrachtigt v^erden. 

15 

Weiterhin ist eine homogene, stabile VerteHung der Redispergiermittel im 
Perlglanzpigment-Pulver nur schwer zu erreichen bzw. das Redisper- 
giermittel verliert beim' Mischen an Aktivitat. 

20 Die bisher zur Verwendung in Beschichtungssystemen entwickelten Zube- 
reitungen mit Effektpigmenten mit einem Pigmentanteil > 30 Gew.-% genu- 
gen den beschriebenen Anforderungen haufig nur unzureichend. insbe- 
sondere deshalb. da sie zur Agglomeration und Schen/erdickung neigen. 

25 Die Aufgabe der voriiegenden Erfindung bestand daher in der Bereitstel- 
lung von Pigmentpraparationen, insbesondere in Form von Zubereitungen 
bzw. Pasten und Trockenpraparaten, die gleichzeitig sehr gut in losemittel- 
haltigen und losemittelfreien Beschichtungssystemen verwendet werden 
konnen, eine hohe Stabilitat aufweisen, sich leicht redispergieren lassen 

30 und sich gleichzeitig durch eine hohe Kompatibilitat mit den ubrigen Kom- 
ponenten des Beschichtungssystems auszeichnen. Weiterhin soli die 
erfindungsgemaBe PigmentprSparation auch zur Herstellung von Trocken- 
praparaten, z.B. in Form von Pellets, Granulaten. etc.. gut geeignet sein. 

35 Uberraschenderweise wurde gefunden, daS diese Aufgabe durch die Be- 
reitstellung der erfindungsgemafien Pigmentpraparation gelost werden 
kann. 
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Gegenstand der Erfindung ist somit eine nichtstaubende, homogene 
Pigmentpraparation, die 

5 - > 40 Gew.-% ein Oder mehrerer Effektpigmente, 

- 0,5 - 59.5 Gew.-% eines styrolmodifizierten Polyacrylatharzes mit 

einer Saurezah! > 90 mg/KOH, 
• 0,5 - 50 Gew,-% Wasser und/oder eines organischen Losemittels 

Oder Losemittelgemisches, 
10 ^ 0-10 Gew,-% Neutralisationsmittel und 

- 0-10 Gew.-% Modifiziermittels 



enthalt. 



15 Die erfindungsgemaSe Praparation ist in Abhangigkeit vom Feuchtegehalt 
eine flieSfahige Paste bzw. ein angefeuchtetes, rieselfahiges Pulver. Beide 
sind sehr gut zur Herstellung von Trockenpraparaten, z.B. Granulaten, 
Pellets, Briketts, geeignet. Die aus der erfindungsgemaSen Pigmentzube- 
reitung hergestellten Trockenpraparate sind ebenfalls Gegenstand der 

20 Erfindung. 

In der EP 0 803 552 A1 warden in sehr allgemeiner Form rieselfahige 
Granulate beschrieben, die neben einem Perlganzpigment ein Bindemittel, 
wie z, B. ein Polyacryiat, enthalten. Im Gegensatz zu Granulaten mit her- 

25 kommlichen Polyacrylatharzen zeichnen sich die erfindungsgemalien 

Trockenpraparate/Granulate enthaltend ein styrolmodifiziertes Polyacrylat 
und ein Effektpigment, wie z. 8. ein Perlgianzpigment, durch eine hohe 
Glasubergangstemperatur aus. Dieser Zustand sorgt fur eine blockfeste 
Einsteilung der daraus hergestellten Farben, Lacke, Druckfarben und 

30 Oberdrucklacke. Weiterhin zeichnet sich das erfindungsgemaBe Granulat 
durch eine besonders gute Kompatibilitat mit den ubiichen Harzen und 
Additiven aus. 



Weiterhin sind die erfmdungsgemaSen Produkte nicht staubend. gut riesel- 
35 fahig, lassen sich schnell in kommerziell erhaltliche Bindemittelsysteme 
einarbeiten und sind dort kompatlbel. Insbesondere sind die Produkte 
sowohl kompatibel mit walSrigen, Idsemittelhaltigen und teilweise auch in 
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Ibsemittelfreien Druckfarben- und Lacksystemen. Die uber das Trocken- 
praparat, z.B. Granulat, hergestellten Farben und Lacke sind geeignet fur 
den Tiefdruck, Flexodruck. Siebdruck, OffsetQberdrucklack, Oberdrucklack 
5 (OPV = Overerint Varnish), sowie die verschiedenen Lacksysteme aus 
dem Industrielack und Automobilsektor. Auch fur Kunststoffeinfarbungen 
kommen sie in Betracht. 

Die erfindungsgemaSe Pigmentpraparation enthalt vorzugsweise 40 - 
10 98 Gew.-% an Effektpigmenten, insbesondere 45 - 95 Gew.-%, bezogen 
auf die Praparation. Ganz besonders bevorzugt sind Pigmentprapara- 
tionen mit einem Gehalt an Effektpigmenten von mehr als 50 Gew.-%. Die 
Gew.-%-Angaben beziehen sich immer auf die feuchte, d.h. nicht getrock- 
nete, Pigmentpraparation. 

15 

Als Effektpigmente werden Pigmente auf der Basis plattchenformiger, 
transparenter oder semitransparenter Substrate aus z.B, Schichtsilikaten. 
wie etwa Glimmer, synthetischen Glimmer, plattchenformiges Eisenoxid, 
Si02-Piattchen, TiOa-Plattchen, Graphitplattchen, Fe203-Plattchen, AI2O3- 

20 Plattchen, Glasplattchen. holographischen Pigmenten, Talkum. Sericit, 

Kaolin, Oder anderen silikatischen Materialien verwendet, die mit seltenen 
Erdmetailsulfiden wie z. B. Ce2S3. farbigen oder farblosen Metalloxiden 
z. B. Ti02, Titansuboxide, Titanoxinitride, Fe203, Fe304, Sn02, Cr203, ZnO, 
CuO, NiO, und anderen Metalloxiden allein oder in Mischung in einer 

25 einheitlichen Schicht oder in aufeinanderfolgenden Schichten (Multiiayer- 
pigmente) belegt sind. Die sogenannten Multilayer- oder Mehrschicht- 
pigmente sind z. B. bekannt aus den deutschen Offenlegungsschriften 
DE 1 97 46 067, DE 1 97 07 805. DE 1 9 07 806 und DE 1 96 38 708. 
Periglanzpigmente auf Basis von Glimmerplattchen sind z.B. aus den 

30 deutschen Patenten und Patentanmeldungen 14 67 468. 19 59 998, 
20 09 566. 22 14 454. 22 15 191. 22 44 298, 23 13 331. 25 22 572. 

31 37 808. 31 37 809, 31 51 343. 31 51 354, 31 51 355. 32 11 602. 

32 35 017 und P 38 42 330 bekannt und im Handel erhaltlich, z.B. unter 
den Marken Minatec®und Iriodin® der Fa. Merck KGaA. Darmstadt. BRD. 

35 Besonders bevorzugte Pigmentpraparationen enthalten Ti02/Glimmer-, 

Fe203/GIimmer- und/oder Ti02/Fe203-Glimmerpigmente. Die Beschichtung 
der Si02-Plattchen kann z. B. erfolgen wie in der WO 93/08237 (nali- 
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chemische Beschichtung) oder DE-OS 196 14 637 (CVD-Verfahren) 
beschrieben, A^Os-Plattchen sind beispielsweise aus der 
EP 0 763 573 A1 bekannt, Plattchenformige Substrate, die mit ein oder 
5 mehreren seltenen Erdmetallsulfiden betegt sind, werden z. B. in der DE- 
OS 198 10 317offenbart. 

Weiterhin geeignet sind Metalleffektpigmente, insbesondere fur walirige 
Systeme modifizierte Aluminiumpiattchen, wie sie von der Fa. Eckart unter 

10 der Marke Rotovario Aqua® oder Stapa Hydroxal vertrieben werden. sowie 
Variocronn®- und Paliocrom®-Pigmente der Fa. BASF insbesondere auch 
seiche aus den Offenlegungsschriften EP 0 681 009, EP 0 632 110, EP 0 
634 458, sowie LCP-Pigmente (Liquid Crystal Polymers). Weiterhin 
geeignet sind ebenfalls alle dem Fachmann bekannten plattchenformigen 

15 Pigmente, die Metalischichten aufweisen. Derartige Pigmente werden von 
der Fa. Flex, Fa. BASF, der Fa. Eckart und der Fa. Schlenk vertrieben. 

Die erfindungsgennalien Pigmentpraparationen konnen ein oder mehrere 
Effektpigmente enthalten. Vielfach konnen durch die Verwendung von 

20 mindestens zwei verschiedenen Effektpigmenten besondere Farb- und 
Glanzeffekte erzielt werden. Bevorzugte Pigmentpraparationen enthalten 
ein Oder mehrere Effektpigmente auf Basis von Glimmer und/oder Si02- 
Plattchen. Weiterhin sind Abmischungen mit organischen und anorgani- 
schen Pigmenten bis zu 10 Gew,-% bezogen auf die Pigmentpraparation 

25 mogiich. 

Insbesondere fuhrt die Zugabe von ein oder mehreren Farbstoffen und/ 
Oder organischen Pigmenten in angeriebener Form zu spezielten Farb- 
effekten. Weiterhin konnen solche Substanzen und Partikel (tracer) zuge- 
30 setzt werden, die eine Produktidentifizierung ermoglichen (Produktschutz). 

Als zwingende Komponente enthalt die erfindungsgema/ie Pigmentprapa- 
ration ein styrolmodifiziertes Polyacrylatharz mit einer Saurezahl > 90 mg 
KOH in Mengen von 0,5 bis 59,5 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 40 Gew.-%, 
35 insbesondere 10 bis 30 Gew.-%. Besonders bevorzugt sind styrolmodi- 
fizierte Polyacrylatharze, die eine Saurezahl von > 100. insbesondere von 
> 150, aufweisen. 
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Die verwendeten styrolmodifizierten Polyacrylate haben ein mittleres Mole- 
kulargewicht von 500 bis 200000, vorzugsweise von 1000 bis 100000, 
insbesondere von 1000 bis 50000. Bei ansonsten gleichen Eigenschaflen 
5 sind die Polymere mit einem niedrigen Molekulargewicht bevorzugt, da 
diese in der Regel eine geringere verdickende Wirkung in den Beschich- 
tungssystemen zeigen. 

Die styroimodifizierten Polyacrylate werden hergestellt durch radikaiische 
10 Polymerisation, insbesondere Co- bzw. Terpolymerisation. wobei gesattig- 
te und ungesattigte Alkohole sowie weitere Funktionalisierungen in breiten 
Massenverhaltnissen eingebaut werden konnen, Insbesondere konnen 
auch Polyethylen- und Polypropyleneinheiten bzw. Mischungen von Alky- 
lenoxiden in das Polymergrundgerust eingebaut sein, sowie Aikylenoxid- 
15 ester, -annine, -ether und freie Carboxylgruppen. Dieser Einbau ist insbe- 
sondere von groSem Vorteil fur die Kompatibilitat der erfindungsgemaRen 
Produkte in w^Srigen Systemen. Die so hergestellten styrolmodifizierten 
Polyacrylate zeichnen sich durch ihre Bestandigkeit gegen Licht (Vergil- 
bungsfestigkeit), gegen Sauerstoff (Lagerstabilitat), gegen Selbstentzun- 
20 dung sowie durch geringe statische Aufladung aus. 

Insbesondere geeignet sind a-Methylstyrol-modifizierte Polyacrylatharze. 
Vorzugsweise werden erfindungsgemall solche Harze eingesetzt, die eine 
Glasubergangstemperatur oberhalb der Raumtemperatur aufweisen. 

25 Damit ist ein Verblocken und mangelnde Rieselfahigkeit des Trockenpra- 
parates ausgeschlossen. So besitzen die verwendeten Polyacrylatharze 
eine GlasQbergangstemperatur vorzugsweise von 50- 140 **C, insbeson- 
dere von 50- 130 ^'C. Die En^^eichungstemperatur der venA^endeten Harze 
liegt vorzugsweise zwischen 90- 150 '^C. insbesondere zwischen 100 - 

30 120 X. 

Die styrolmodifizierten Harze sind auch im Handel erhaltlich z. B. unter den 
Markennamen Joncryt® (Fa. Johnson Polymers), Carboset® (Fa. BF 
Goodrich) oder Morton® (Fa. Morten International). 
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Vorteilhaft ist weiterhin, wenn die erfindungsgemaSe Pigmentpraparation 0 
bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,05 bis 5 Gew.-%, insbesondere 0.01 bis 
3 Gew.-% etnes Modifizierungsmittels enthalt. Insbesondere wird als Mo- 

5 difiziermittel ein Polyalkylenoxid bzw. deren Derivate eingesetzt, um die 

Festigkeit, die Kompatibilitat und die Auflosegeschwindigkeit der Trocken- 
praparate zu erhohen. Ferner sind als Modifiziermittel die Wiederaufruhr- 
barkeit verbessernde Harze wie Kolophoniumharze, Maleinatharze, 
Urethanharze, Nitrocellulose und alle bekannten Celluiosederivate, 

10 Polyester, PVC, Sulfopolyester, Polyethylenglykolester und -ether, 

Emulgatoren, Tenside in Mengen von 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 
0,05 bis 5 Gew.-%, insbesondere 0,01 bis 3 Gew.-%, bezogen auf die 
Praparation geeignet. 

15 Insbesondere konnen auch solche Stoffe zugesetzt sein, die das Zerfallen 
und Losen der Pigmentgranulate beschleunigen bzw. unterstutzen, z.B. 
sperrige spharische Partikel, wie Hohlkugein, Halbkugeln, quellfahige 
Stoffe mit starkem Quellvermogen, Stoffe die sich unter Gasentwicklung 
kontrolliert zersetzen, bzw. solche mit sehr hoher LQslichkeit. 

20 

Die erfindungsgemaSe Pigmentpraparation Oder daraus hergestelite 
Trockenpraparate enthalten vorzugsweise als weitere Komponente ein 
Oder mehrere Neutralisationsmittel. Geeignet sind insbesondere die auf 
dem Lacksektor ubiichen Basen, wie z.B. Harnstoff, Harnstoffderivate, 
25 Ammoniak, Aminoalkohole, Alkalihydroxide, wie z.B, KOH oder NaOH, 
Amine, wobei es sich bevorzugt bei Praparationen fur wassrige Anwen- 
dungen um nichtfiuchtige organische niedermolekulare Amine handelt 
bzw. um solche. die bei 100 **C nur eine geringe Fluchtigkeit besitzen. 

30 Die Saurezahl des Polyacrylats in Verbindung mit dem Neutralisations- 
mittel fuhrt dazu, daft die Harze Wasserloslichkeit erlangen. Die Wasser- 
loslichkeit ist gemaS der vorliegenden Erfindung zum Einen wichtig beim 
Herstellprozeli, um einen walirigen Weg beschreiten zu konnen. zum 
Anderen ist die Wasserloslichkeit Voraussetzung fur den Einsatz in 

35 waGrigen und wasserhaltigen Druckfarbensystemen (Kompatibilitat). 
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In der Regel enthalt die erfindungsgemaSe Pigmentpraparation 0 bis 
10 Gew.-% eines Neutralisationsmittels, vorzugsweise 1 bis 7 Gew.-%. 
insbesondere 1 bis 5 Gew.-%, bezogen auf die Pigmentpraparation. 

5 Falls erforderlich wird durch den Zusatz eines Redispergierhilfsmittels in 
Form von sperrigen Teiichen, wie z.B. Fasern Oder spharischen Partikein, 
verhindert, daB die nach dem erfindungsgemaSen Verfahren behandelten 
Effektpigmente sich auf Grund der sterischen AbstoBung in nennenswer- 
tem Umfang aufeinanderlegen und damit eine starke Adhasion ausuben. 

10 Dies bewirkt daR 

1, die erfindungsgemaSen Praparationen stabiler sind, und 

2. durch den Eintrag der Redispergierhilfe uber die Pigmentpraparation in 
15 das Lack- oder Farbsystem die Effektpigmente sich in Lack- und Farb- 

systemen zum Teii sehr viel langsamer absetzen, 

das Sediment aber in alien Fallen weniger hart ist, und daB keine Pro- 
bleme beim Wiederaufruhren des Bodensatzes auftreten. 

20 

Das Redispergiermittel wird vorzugsweise in Mengen von 0 bis 5 Gew.-%, 
insbesondere von 0,05 bis 3 Gew.-%, bezogen auf die Pigmentpraparation 
eingesetzt Alle dem Fachmann bekannten organischen und anorgani- 
schen Fasern mit einer Faserlange von 0,1-20 pm konnen verwendet 
25 werden. Geeignete Partikel sind insbesondere alle Kunstfasern, z.B. aus 
Polyethylen, Polyacrylaten, Polypropylen, Polyamiden, Cellulosefasern, 
anorganische Fasern, hier bevorzugt Siliziumverbindungen, Glasfasern 
sowie insbesondere die Kondensationsprodukte aus modifizierten 
Isocyanaten und Mono- und Diaminen. 

30 

Diese Kondensationsprodukte, wobei es sich um Diharnstoffderivate sowie 
Aminoharnstoffe mit Urethangruppierungen handelt, sind als Thixotropie- 
rungsmittel bekannt und werden mit einem Bindemittel Farben und Lacken 
zugesetzt, um die Ablaufeigenschaflen und die Streichbarkeit zu verbes- 
35 sern. 
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Als Redispergierhilfsmittel konnen alle dem Fachmann bekannten Diharn- 
stoffderivate und Urethanverbindungen verwendet werden, wie sie z.B. in 
der EP 0 198 519, der DE 18 05 693.4 und in Organic Coatings: Science 
5 and Technology, A. Heenriga, P.J.G. von Hemsbergen. S. 201-222, New 
York 1983 beschrieben werden. 

Geeignete spharische Materialien sind insbesondere Glas-, Wachs- oder 
Polymerhohlkugeln aus Vinylharzen, Nylon, Silicon, Epoxyharzen, Olefin- 
10 harzen, Polystyrolen sowie anorganische Materialien, wie z.B. TJO2, Si02 
Oder Zr02. Vorzugsweise werden Hohikugein, ferner auch Vollkugeln, mit 
einer Teilchengrofie von 0,05 bis 150 pm verwendet. Insbesondere bevor- 
zugt werden in der erfindungsgemaSen Pigmentpraparation Glas-, Wachs- 
oder Polymerhohlkugeln eingesetzt. 

15 

Spharische Teilchen auf Basis von Si02 in einem Teilchenbereich von 3- 
10 nm sind z.B. als Materialien fiir die Hochdruckflussigkeitschromatogra- 
phie bekannt und werden z.B. als LiChrospher® von der Fa. Merck KGaA, 
Darnnstadt, BRD, vertrieben, Vorzugsweise werden solche Materialien in 

20 monodisperser Fornri, d.h. mit einer moglichst einheitlichen TeilchengroBe, 
eingesetzt. Bekannt sind solche nnonodispersen spharischen Teilchen auf 
Basis von Si02, Ti02 und Zr02. Monodisperses Si02 kann beispielsweise 
nach der DE 36 16 133 hergestellt werden. Glashohlkugein werden bei- 
spielsweise unter dem Handelsnamen Q-CEL von der Fa. PQ Corporation, 

25 USA Oder Scotchlite von der Fa. 3M, Frankfurt, BRD vertrieben, 

Zusatzlich kann die erfindungsgemafte Pigmentpraparation oberflachen- 
aktive Substanzen enthalten. wie z.B. Alkylsilane. die auch eine weitere 
funktionelle Gruppe enthalten konnen, ungesattigte oder gesattigte Fett- 

30 sauren oder Fiuortenside. Insbesondere bevorzugt werden Silanverbin- 
dungen der Formel (CnH2n*i)Si(OCmH2m+i)3» worin n 1-30 und m 1-10 be- 
deutet, als oberflachenaktive Substanzen eingesetzt. Geeignete Silanver- 
bindungen sind beispielsweise n-Hexyldecyltriethoxysilan und 
n-Octyldecyltriethoxysilan (Si 116 bzw. Si 118 der Degussa AG, Frankfurt. 

35 BRD) sowie die entsprechenden Fluoralkylsilane. 
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Vorzugsweise enthalt die Pigmentpraparation neben dem Silan noch zu- 
satzlich ein Tensid oder eine Fettsaure. Bei dem oberflachenaktiven Rea- 
genz kann es sich auch um ein Gemisch aus Silan. Fettsauren und/oder 
5 Tensiden handein. Die Pigmentpraparationen konnen 0,1 bis 5 Gew.-%, 
vorzugsweise 0,2 bis 3 Gew.-% und insbesondere 0.5 bis 2 Gew.-% an 
oberflachenaktiven Substanzen bezogen auf die Praparation enthalten. 

Ferner konnen als oberflSchenaktive Substanzen die gesattigten und un- 
10 gesattigten Fettsauren, w\e z.B. Capronsaure, Caprylsaure, Caprinsaure, 
Laurinsaure, Myristinsaure, Palmitinsaure, Stearinsaure, Olsaure, Linol- 
saure sowie Fettsauregemische eingesetzt werden. 

Die erfindungsgemaGe Pigmentpraparation enthalt 0,5 bis 50 Gew.-% 
15 Wasser und/oder eines organischen Losemittels bzw. Losemittelgemi- 
sches, vorzugsweise 1 bis 45 Gew.-%. insbesondere 1 bis 40 Gew,-%, 
bezogen auf die Praparation. 

Die Losemittelkomponente in der erfindungsgemaSen Pigmentpraparation 

20 muB auf das Harz mit einer Saurezahl > 90 mg/KOH sachgemSR abge- 
stimmt werden. Bei der Herstellung konnen Wasser sowie alle organi- 
schen Losemittel eingesetzt werden in Abhangigkeit vom eingesetzten 
Poiyacrylatharz. Geeignete Losemittel sind z. B. aromatische Losungs- 
mittel wie Toluole, Benzine, Xylole, Kohlenwasserstoffe sowie Ester, 

25 Cyciohexan, Furane, Dioxane, Chlorkohlenwasserstoffe, langkettige 

Amine, pflanzliche Ole, einwertige aliphatische Alkohole, wie solche mit 2 
bis 4 Kohlenstoffatomen. z.B. Ethanol, Butanol oder Isopropanol oder 
Ketone, z.B. Aceton oder Methylethylketon oder Glykolether, wie z.B. 
Propylenglycolmonoethylether, Propylenglycolmonoethylether oder Diole. 

30 wie z.B. Ethylenglykol und Propylengiykol oder Polyetherdiole, aliphatische 
Triole und Tetrole mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen, wie Trimethylolethan, 
Trimethylolpropan, Glycerin. 1,2,4-Butantriol. 1,2,6-Hexantriol und 
Pentaerythrit, sowie alle anderen Losemittel anderer Verbindungsklassen 
bzw. der Gemische der vorgenannten Losemittel. Vorzugsweise werden 

35 solche Losemittel eingesetzt, die in Karsten, Lackrohstofftabellen, 9. 
Auflage 1992. aufgelistet sind. 
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Die Herstellung der erfindungsgemalien Pigmentpraparation erfolgt ein- 
fach dadurch, daS zu dem Effektpigment bzw. Effektpigmentgemisch, das 
Polyacrylatharz. gegebenenfalls Wasser und/oder ein organisches Lose- 
5 mittel Oder Losemittelgemisch. ein Modifiziermittel und gegebenenfalls 
weitere Additive, gletchzeitig oder nacheinander hinzugegeben werden, 
und dali diese Mischung in einem Mischgerat schonend homogenisiert 
wird. 

10 Vorzugsweise wird das Pigment vorgelegt und zunachst unter Riihren mit 
dem Wasser bzw. denn organischen Losemittel oder Losemittelgemisch 
enthaltend das Polyacryltharz und gegebenenfalls bereits das Modifizier- 
mittel. angeteigt; anschlieBend erfolgt gegebenenfalls die Zugabe einer 
weiteren Losung bestehend aus Wasser bzw. Losemittel und Additiven. 

15 

Der erfindungsgemaSen Pigmentpraparation konnen wahrend oder nach 
der Herstellung weitere ubiiche Additive zugesetzt werden, wie z.B. Ent- 
schaumer. Netzmittel. Antiabsetzmittel, Verlaufsmittel, Sikkative oder 
Thixotropiermittel. Es handelt sich hierbei um in der Lackindustrie ubiiche 
20 Hilfsstoffe, die in der erfindungsgemalien Pigmentpraparation in einer 
Menge von 0 bis 10 Gew.-% enthalten sein konnen. Insbesondere sind 
hier genannt Succinatderivate, z.B. solche wie sie von der Fa. Henkel 
unter der Marke Hydropalat 875 vertrieben werden. 

25 Bel der erhaltenen erfindungsgemalien feuchten Pigmentpraparation han- 
delt es sich um ein homogenes Pulver bzw, um gut flieSfahige Pasten mit 
einem relativ hohen Gehalt an Effektpigmenten. Aufgrund der besonders 
hohen Kompatibilitat des styrolmodifizierten Polyacrylatharzes ist die erfin- 
dungsgemaBe Pigmentpraparation ebenfalls gut kompatibel mit handels- 

30 ubiichen Systemen. Weiterhin zeichnet sich die Praparation durch ihre 

Staubfreiheit, die gute Dispergierbarkeit und Redispergierbarkeit aus und 
ist somit herkommlichen Pigmentpraparationen deutlich uberlegen. 

Zur Herstellung von Trockenpraparaten wird die erfindungsgemaSe Pig- 
35 mentpraparation stranggeprelit oder auf anderen dem Fachmann bekann- 
ten Wegen in eine kompakte Teilchenform verdichtet. z. B. durch Tablet- 
tieren, Brikettieren, Pelletieren. Granuiieren, Spruhgranulieren, Wirbelbett- 
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granulieren, oder Extrudieren, und gegebenenfalls anschlieliend getrock- 
net. Der TrocknungsprozeR findet in der Regel bei Temperaturen von 
20 °C bis 150 ^'C statt, vorzugsweise bei 60 bis 120 °C, und kann ggf. 

5 unter reduziertem Druck erfolgen. Die Trockenpraparate, wie z.B. 

Granulate, weisen eine Restfeuchte von max. 5 Gew.-%. vorzugsweise 
< 3 Gew.-%, auf. Die Granulate weisen Pigmentgehalte von > 70 Gew.-%, 
vorzugsweise von > 80 Gew.-%. bezogen auf das Granulat auf. Zuletzt 
wird das Trockenpraparat gegebenenfalls klassiert. Die so erhaltenen 

10 getrockneten Granulate haben gegenuber den wasser- bzw, losemittel- 
haltigen Praparationen nochmals gesteigerte positive Eigenschaften: Die 
fehlenden flussigen Komponenten erhohen die Kompatibilitat. Speziell 
trockene Granulate zeigten uberraschenderweise auch keine Nachteile in 
der Benetzung. Im Gegenteii, bei Zugabe zu einem waSrigen Bindemittel 

15 Oder einem Bindemittel auf Basis polarer Losemittel (Ethanol, Ethylacetat, 
MEK. etc.) erfolgt schneller Zerfall des Granulats und eine sofortige voll- 
standige Benetzung. Weitere Vorteile einer trockenen Zubereitung sind die 
verbesserte Lagerstabilitat, der erieichterte Transport und die verbesserte 
Produktionssicherheit beim Kunden. Granulate, beispielsweise in Kugel- 

20 form, sind sehr gut flielifahig und leicht zu dosieren und haben bei alien 
diesen Eigenschaften eine vollstandige Freiheit von Staub. Das Volumen 
dieser Granulate ist reduziert auf ca. 1/3 des Volumens von Perlglanz- 
pigmentpulvern. Die TeilchengroSen der Trockenpraparate liegen im 
Bereich von 0,1 bis 150 mm, vorzugsweise 0,1 - 20 mm. insbesondere 0.1 

25 - 2 mm. 

Neben der guten Vertraglichkeit mit den Beschichtungssystemen sowie 
den Synergieeffekten mit den ubrigen Komponenten in der Pigmentpra- 
paration bzw. im Trockenpraparat ist mit der hohen Saurezahl des styrol- 
30 modifizierten Poiyacrylats die Moglichkeit gegeben, die Harze zusammen 
mit Neutralisationsmittein in eine wasserlosliche Form zu uberfuhren. Die 
Herstellung der Trockenpraparate wie z.B. Granulate, kann somit iiber 
einen walirigen Weg vollzogen werden, was erheblich hohere Produktions- 
sicherheit gegenuber der Verwendung von Losemittein mit sich bhngt 

35 

Durch die Integration einer Redispergierhilfe ist gewahrleistet, daS die er- 
findungsgemalien Pigmentpraparationen auch in den fertigen Lack- und 
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Farbsystemen leicht aufruhrbar sind und keiner weiteren Verbesserung 
durch den Endformulierer mehr bedurfen. 

5 Die verbesserte Deagglomeration der Trockenpraparate eingearbeitet in 
ein Bindemittel. z.B. in eine Druckfarbe. zeigt sich bereits mit geringen 
Mengen an spharischen Teilchen in der Pigmentpraparation. So werden 
bereits bei der Verwendung von Granulaten mit einem Gehalt von 
0,5 Gew.-% an spharischen Teilchen bezogen auf das Trockenpraparat 

10 die Auflosegeschwindigkeit deutlich erhoht und die Stabilitat der Druck- 
farbe schneller erzielt (Viskositat/Farbton). 

Die Trockenpraparate sind nicht staubend, gut rieseifahig und lassen sich 
schnell in kommerziell erhaltliche Bindemittelsysteme einarbeiten und sind 
15 dort kompatibel. Insbesondere sind die Produkte kompatibel sowohl mit 
waSrigen, losemittelhaltigen als auch losemittelfreien Druckfarben und 
Lacksystemen. 

Die erfindungsgemaRe Praparation als Paste oder als Trockenpraparat 
20 kann fur vielfaltige Anwendungen verwendet werden. Bevorzugt wird sie in 
Beschichtungssystemen aus den Bereichen Druck, insbesondere Ober- 
drucklackierung, Offsetuberdrucklackierung, und Tiefdruck, Flexodruck 
und Siebdruck, eingesetzt. Besonders bevorzugt wird die Praparation bzw. 
das daraus hergestellte Trockenpraparat als Vorprodukt fur Beschich- 
25 tungsmassen auf beliebige Substratmaterialien, beispielsweise Metalle wie 
Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Bronze, Kunststoff, Messing sowie 
Metallfolien aber auch Glas, Keramik und Beton, als auch auf Holz, z.B. 
Mobel, Ton, Textil, Papier, Verpackungsmaterialien, z.B. Kunststoffbeha- 
Iter, Folien oder Pappen, oder auf anderen Materialien zu dekorativen 
30 und/oder schutzenden Zwecken aufgebracht. 

Gegenstand der Erfindung ist somit auch die Ven/vendung der Pigment- 
praparation in Formulierungen wie Farben, Lacken, Druckfarben und 
Kunststoffen, sowie Automobillacken, Pulverlacken und Beschichtungs- 
35 massen allgemeiner Art. 
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Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung naher erlautern, ohne sie 
jedoch zu beschranken. 

5 Beispiel 1 

679 g Joncryl® HPD 671-HarzI6sung (26 %ige Losung eines styrolmodi- 
fizierten Polyacrylatharzes bestehend aus 80 g AMP 75, 176,5 g Joncryl® 
HPD 671 mit einer Saurezalnl von 214 und einem Molel<ulargewiclit 

10 von17250 und 922.5 g VE-Wasser) warden in einem Mischer R02 der Fa. 
Eirich mit 1000 g Iriodin® 123 (Ti02-Glimmerpigment der TeilchengroBe 5- 
20 |jm der Fa. Merck KGaA) homogen gemischt. Die angefeuchtete 
Mischung wird auf einem Granulierteller TR01 der Fa. Eirich granuliert. Die 
feuchte, granulierte Mischung wird bei 80 "C und 100 mbar getrocknet. Die 

1 5 getrockneten Granulate werden zunachst uber ein Sieb mit Maschenweite 
2 mm und anschliedend uber ein Sieb mit Maschenweite 200 pm 
gegeben. 

Das Produkt ist abriebfest und formstabil und vertraglich mit dem gangigen 
20 waCrigen Bindemittel Senolith Hochglanzlack 350081 (Offset-Uberdruck- 
lack auf Basis einer Styrolacrylat-Dispersion enthaltend als Modlfiziermittel 
ein Natriumsalz der Sulfobernsteinsaure) der Weilburger Lackfabrik. 

Beispiel 2 

25 

Eine Losung wird hergesteilt aus 69.8 g Joncryl® 682 Granulierharz 
(styrolmodlfiziertes Polyacrylatharz mit einem Molekulargewicht von 1800 
der Fa. Johnson Polymers). 287.4 g VE-Wasser. 5,4 g 25%ige Ammoniak- 
losung, 37,0 g AMP-75 (2-Amino-2-methyl-1-propanol), 14.0 g Polyethy- 
30 lenglykol 2000 (Modifiziermittel) und in einem 4-Flugelmischer mit 586,4 g 
Iriodin® 100 (Ti02-Glimmerpigment der Teilchengrofte 10 - 60 pm der Fa. 
Merck KGaA) homogen gemischt. 

Die so hergestellte Praparation wird auf einem Granulierteller TR01 der 
35 Fa. Eirich granuliert. Die Trocknung der Granulate erfotgt bei 100 "C. Um 
Grobkorn und Feingut von Gutkorn zu trennen. werden die getrockneten 
Granulate zunachst uber ein grebes Sieb gegeben (obere Teilchengrenze 
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1 ,6 mm) und anschlieSend wird der Staub und der Feinanteil uber ein 
feines Sieb (unter TeilchengroRe 0,4 mm) abgetrennt. Die so hergestellten 
Granulate sind abriebfest. formstabil und gut vertraglich mit dem waSrigen 
5 Bindemittel Senolith Hochgianzlack 350081 (Offset-Oberdrucklack auf 
Basis einer Styrolacrylat-Dispersion enthaltend als Modifiziermittel ein 
Natriumsalz der Sulfobemsteinsaure) der Weilburger Lackfabrik. 

Beispiel 3 

10 

Eine Losung wird hergestellt aus 69,8 g Joncryl® 682 Granulierharz 
(styrolmodifiziertes Polyacrylatharz mit einem Molekulargewicht von 1800 
der Fa. Johnson Polymers), 287,4 g VE-Wasser, 5,4 g 25%ige Ammoniak- 
losung 37,0 g AMP-75 (2-Amino-2-methyl-1-propanol), 14,0 g Hydropalat 
15 875 (Na-Salz der Sulfobemsteinsaure der Fa. Henkel) und in einem 4- 
Flugelmischer mit 586,4 g Iriodin® 100 (Ti02-Glimmerpigment der 
TeilchengroBe 10-60 |jm der Fa. Merck KGaA) homogen gemischt. 

Die so hergestellte Preparation wird auf einem Granuiierteller TR01 der 
20 Fa. Eirich granuliert. Die Trocknung der Granulate erfolgt bei 100 °C. 

Urn Grobkorn und Feingut von Gutkorn zu trennen, werden die getrockne- 
ten Granulate zunachst uber ein grobes Sieb gegeben (obere Teilchen- 
grenze 1,6 mm) und anschliefiend wird der Staub und der Feinanteil uber 
25 ein feines Sieb (unter TeilchengrdBe 0,4 mm) abgetrennt. 

Die so hergestellten Granulate sind abriebfest, formstabil und gut vertrag- 
lich mit Senolith Hochgianzlack 350081 (Offset-Uberdrucklack auf Basis 
einer Styrolacrylat-Dispersion enthaltend als Modifiziermittel ein Natrium- 
30 salz der Sulfobemsteinsaure) der Weilburger Lackfabrik. 

Beispiel 4 

Eine Losung wird hergestellt aus 69.8 g Joncryl® 682 Granulierharz (styrol- 
35 modifiziertes Polyacrylatharz mit einem Molekulargewicht von 1800 der Fa. 
Johnson Polymers). 287.4 g VE-Wasser. 5.4 g 25%ige Ammoniaklosung. 
37,0 g AMP-75 (2-Amino-2-methyl-1-propanol). 14,0 g Polyethylenglykol 
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2000 (Modifiziermittel) und in einem 4-Flugelmischer mit 586,4 g Fe203 
beschichtete Si02-Fiakes der TeilchengroBe 5-40 pm (Fa. Merck KGaA) 
homogen gemischt. 

5 

Die so hergestellte Praparation wird auf einem GranuliertellerTROI der 
Fa. Eirich granuliert. Die Trocknung der Granulat erfolgt bei 100 ^'C. 

Um Grobkorn und Feingut von Gutkorn zu trennen, warden die getrockne- 
10 ten Granulate zunachst uber ein grobes Sieb gegeben (obere Teilchen- 
grenze 1,6 mm) und anschliefiend wird der Staub und der Feinanteil uber 
ein feines Sieb (unter TeilchengroBe 0.4 mm) abgetrennt. 

Die so hergestellten Granulate sind abriebfest, formstabil und gut vertrag- 
15 lich mit den gangigen losemittelfreien waftrigen Bindemittel- / Lacksyste- 
men, wie z.B. Senoiith Hochglanzlack 350081 der Fa, Weilburger Lack- 
fabrik aus dem Druckbereich. 

Beispiei 5 

20 

413,6 g einer 16,9%igen Joncryl® 682-Lc3sung (Losung bestehend aus 
287,4 g Wasser. 14 g Polyethylenglykol 2000. 42,2 g 2-Amino-2-methyl- 
propanol (75 %ig) und 69,8 g Joncryl® 682) werden in einem Mischer R02 
der Fa. Eirich mit 586,4 g Iriodin® 100 (Ti02-Glimmerpigment derTeilchen- 

25 groBe 10-60 pm der Fa. Merck KGaA) homogen gemischt. Die angefeuch- 
tete Mischung wird auf einem Granuiierteller TR01 der Fa. Eirich granu- 
liert. Die feuchte, granulierte Mischung wird bei 80 °C und 100 mbar 
getrocknet. Die getrockneten Granulate werden zunachst uber ein Sieb der 
Maschenweite 2 mm und anschlieGend uber ein Sieb mit der Maschen- 

30 weite 200 pm gegeben. Das Produkt ist abriebfest und formstabil und gut 
vertraglich mit den gangigen wafirigen Bindemittel- / Lacksystemen, wie 
z.B.Senolith Hochglanzlack 350081 der Fa. Weilburger Lackfabrik, aus 
dem Druckbereich. 

35 Verqieichsbeispiel (EP 0 803 552 A1) 

Granulat aus Perlglanzpigment (Iriodin® 123) und Polyacrylat (nicht 
styrolmodifiziert) 
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643 g Neocryl B817 (17.5 %ige in AMP 75. neutralisierte Losung eines 
MMA/EA-Copolymer in Wasser, mit einer Saurezahl von 59, einer Tq von 
65 "^C und einem mittieren Molekulargewicht von 20000. Fa. Zeneca 
Resins. Waalwijk, Niederlande) und 1000 g Iriodin® 123 (Ti02-Glimmerpig- 
ment der Teilchengrofie 5-20 pm der Fa. Merck KGaA) werden in einem 
Mischer homogen gemischt. Die angefeuchtete Mischung wird auf einem 
Granulierteller TR01 der Fa. Eirich granuliert. Die feuchte, granulierte 
Mischung wird bei 80 °C und 100 mbar getrocknet. Die getrockneten 
0 Granulate werden zunachst uber ein Sieb der Maschenweite 2 mm und 
anscfilieSend uber ein Sieb mit Maschenweite 200 pm gegeben. 

Das Produkt ist abrieb- und formstabil. Im Vergleich zu den Beispielen 1-6 
verteilt es sich deutlich iangsamer im Prufbindemittel Senolith Hochglanz- 
5 lack 350081 der Fa. Weilburger Lackfabrik und lost sich aber im Gegen- 
satz zu styrolmodifiziertem Polyacrylatharz mit Saurezahlen > 90. nur 
verzogert in gangigen und waBrigen Bindemittein und Uberdrucklacken 
auf. Gleichzeitig ist eine erhohte Schaumneigung bei der Verseifung des 
Neocryl B 817-Festharzes festgestellt worden. 
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Patentanspruche 

1 . Nichtstaubende homogene Pigmentpraparation, dadurch gekenn- 
5 zeichnet, daB sie 

- > 40 Gew.-% ein Oder mehrerer Effektpigmente, 

0,5 - 59,9 Gew.-% eines styrolmodifizierten Polyacrylates mit einer 
Saurezahl von > 90 mg KOH. 
10 - 0.5 - 50 Gew.-% Wasser und/oder eines organischen Losemittels 

Oder Losemittelgemisches, 

- 0-10 Gew.-% eines Neutralisationsnnittels. und 

- 0-10 Gew.-% eines Modifiziermittels 

15 enthalt 

2. Nichtstaubende homogene Pigmentpraparation nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, daR das Effektpigment ein Perlglanzpig- 
nnent und/oder ein mit ein Oder mehreren Metalloxiden beschichtetes 

20 Si02-Plattchen ist. 

3. Nichtstaubende homogene Pigmentpraparation nach Anspruch 2. 
dadurch gekennzeichnet, daB das Perlglanzpigment ein 
TiOa/Glimmer- Oder FeaOs-Glimmerpigment ist. 

25 

4. Nichtstaubende homogene Pigmentpraparation nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet. daR das Si02-Plattchen mit T'lOz und/oder 
Fe203 beschichtet ist. 

30 5. Nichtstaubende homogene Pigmentpraparation nach einem der 

Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dal3> das Polyacrylatharz 
ein a-Methylstyroi-modifiziertes Polyacrylat ist. 



6. 

35 



Nichtstaubende homogene Pigmentpraparation nach einem der An- 
spruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daS sie als zusatzliche 
Komponenten Entschaumer, oberflachenaktive Substanzen, 
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Netzmittel, Antiabsetzmittel, Verlaufsmittel. Sikkative und/oder 
Thioxotropiermittel enthalt. 

5 7. Verwendung der Pigmentpraparation nach Anspruch 1 zur Herstel- 
lung von Trockenpraparaten, wie Granulate. Briketts und Pellets. 

8. Trockenpraparate hergestellt aus der nichtstaubenden homogenen 
Pigmentpraparation nach einem der Anspruche 1 bis 7. indem die 
10 Formgebung der Trockenpraparate durch Tablettieren, Brikettieren, 

Pelletieren, Wirbelschichtgranulieren, Granulieren, Spruhgranulieren 
Oder Extrudieren erfolgt, und die Trockenpraparate gegebenenfalls 
vom Losemittel befreit werden. 



15 9. 



Verwendung der Trockenpraparate nach Anspruch 8 in Formuiie- 
rungen wie Farben, Lacken, Druckfarben, Kunststoffen, Automobil- 
lacken und Pulverlacken. 
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Applicant's or agent's file reference 
9929378-SnNK 


See Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4 1 6) 


International application No. 


International filing date {day/month/year) 


Priority date {day/month/year) 


PCT/EPOO/05391 


13 June 2000(13.06.00) 


25 June 1999 (25.06.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 




C09C 1/00, 3/10, C09D 17/00 






Applicant 


MERCK PATENT GMBH 





This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of . 



sheets, including this cover sheet. 



□ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 

These annexes consist of a total of sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 

Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 
Certain defects in the international application 
Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 





Date of submission of the demand 

29 November 2000 (29. 1 1 .00) 


Date of completion of this report 

24 August 2001 (24.08.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 

Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



tional application No, 

PCT/EPOO/05391 



I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been Jumished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 

I I the international application as originally filed. 

the description, pages ^"^S , as originally filed, 

pages , filed with the demand, 

pages , filed with the letter of 

pages , filed with the letter of 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-9 



, as originally filed, 

, as amended under Article 1 9, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



I I the drawings. 



sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 



I I the drawings, sheets/fig 



2 I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
' — ' to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 
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INTERNATIONAL PREL ARY EXAMINATION REPORT 


Intentional application No. 
^^EP 00/05391 


V. 


Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 


1. 


oiaicnicni 








1-9 YES 




Claims 


NO 




Inventive step (IS) Claims 


YES 




Claims 


1-9 NO 




Industrial applicability (lA) Claims 


YES 




Claims 


NO 


2. 


Citations and explanations 






1. Novelty and inventive step (POT Article 33(2) 




and (3) ) . 






1.1. Reference is made to the following 


documents : 




Dl: EP-A-O 803 552 






D2: EP-A-0 528 602 






D3: WO-A-98/38253. 






1.2. The present application does not meet the 




requirements of PCT Article 33(3), 


since the subject 




matter of Claims 1-9 does not involve an inventive 




step . 






1.2.1 Document D2 discloses (in particular page 1, 




lines 1-44 and page 2, line 13) a-methylstyrene 




polyacrylate as stabiliser for pigments. 




Document Dl discloses (in particular column 2, 




line 7) the use of polyacrylates as stabilisers for 




nacreous pigments . 






It therefore appears obvious for a 


person skilled in 




the art to also use a-methylstyrene polyacrylate as 
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Intuitional application No. 
J^PeP 00/05391 



stabiliser for nacreous pigments. 



Consequently, the subject matter of Claims 1 and 5 
does not involve an inventive step. 

1.2.2 Dependent Claims 2-4 and 6 do not contain any 
features which, in combination with the features of 
any claim to which they refer, meet the PCT 
requirements for inventive step. The reasons for 
this finding are as follows: Claims 2-4 describe 
effect pigments that are known to a person skilled 
in the art. The additives proposed in Claim 6 are 
known to a person skilled in the art; see, for 
example, document D3, Claim 8. Consequently the 
subject matter of Claims 2-4 and 6 does not involve 
an inventive step. 

1.2.3 The use of the non-inventive pigment preparation as 
per Claims 7-9 does not involve an inventive step. 
The use of pigments in varnishes, etc. is known to a 
person skilled in the art. 
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Intei^^onal application No. 
Pd^BP 00/05391 



VIII. Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 



Clarity (PCT Article 6) 



The phrase, ^'the invention concerns the production 
of the pigment preparation'' on page 1, lines 11-12, 
does not fall within the scope of the present 
claims. This inconsistency between the claims and 
the description creates doubt as to the subject 
matter for which protection is sought, and 
consequently the claims are unclear (PCT Article 6) . 
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T AG 



E INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 
GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFU^ 

(Artlkel 36 und Regel 70 PCT) 



REC D 2 7 AUG 2001 



JGSBE 



RtCM 



I 



Aktenzelchen des Anmelders Oder Anwalts 
9929378-SnNK 


WPiTCDcc i/rhor^ELJczM ^^^^^ MItteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WblTbRES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


fntemationales Aktenzeichen 
PCT/EPOO/05391 


Internationales fKnvc\e\^e(\aX\im(Tag/Monat/Jahr) 
13/06/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
25/06/1999 



Internationale Patentklassifikatlon (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
C09C1/00 



Anm elder 

MERCK PATENT GMBH et al. 



1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artlkel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Berlcht ANLAGEN bel; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (slehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Venvaltungsrlchtlinien zum PCT) 

Diese Aniagen umfassen Insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

□ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

iS Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit. der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

□ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

□ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



IV 
V 

VI 
VII 
VIII 



Datum der Einreichung des Antrags 
29/1 1/2000 


Datum der Fertlgstellung dieses Berichts 
24.08.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

Europaisches Patentamt 
(mj D-80298 Miinchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 eomu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter ^-r=r- ^ 
Werner. H (| ^ l) 

Tel. Nr. +49 89 2399 857 1 \£g«o;*fi/ 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/05391 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung {Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikef 14 hin vorgetegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70. 1 7)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-18 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-9 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben Ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 

Rage! 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Priifung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Priifung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden. das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeltpunkt hinausgeht, wurde vorgeiegt. 

□ Die Erklarung. daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgeiegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung. Seiten: 

□ Anspruche. Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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Internationales Aktenzeichen PCT/EPOO/05391 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatten die solche Anderungen enthalten, ist unterPunl<t 1 hinzuweisen;sie sinddiesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begriindete FeststeNung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-9 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-9 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -9 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



Vlll. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 
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SEKTION V 

1 . Neuheit und erfinderische Tatigkeit (Art. 33(2) und (3) PCT), 

1.1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: EP-A-0 803 552 
D2: EP-A-0 528 602 
D3: WO 98 38253 A 

1 .2. Der vorliegende Anmeldung erfiillt nicht die Anforderungen des Artikels 33(3) 
PCT, weil der Gegenstand der Anspruche 1-9 nicht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit beruht. 

1.2.1. Dokument D2 offenbart (insb. Seite 1, Zeilen 1-44 und Seite 2, Zeile 13) a- 
IVIethylstyrol Polyacrylat als Stabilisator fur Pigmente. 

Dokument D1 offenbart (insb. Spalte 2, Zeile 7) die VenA^endung von 
Polyacrylate als Stabilisator fiir Perlglanzpignnente. 

Es schein somit fur den Fachmann naheliegend, auch fiir Perlglanzpigmente a- 
Methylstyrol Polyacrylat als Stabilisator zu Verwenden. 
Daher beruht der Gegenstand der Anspruche 1 und 5 nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkeit. 

1 .2.2. Die abhangigen Anspruche 2-4 und 6 enthalten keine Merkmale, die in Kombina- 
tion mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit erfullen. Die Grunde 
dafur sind die folgenden: In den Anspruchen 2-4 werden dem Fachmann 
bekannten Effektpigmente beschrieben. Die im Anspruch 6 vorgeschlagenen 
Zusatzen sind dem Fachmann bekannt, siehe z.B. Dokument D3, Anspruch 8. 
Daher beruht der Gegenstand der Anspruche 2-4 und 6 nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkeit. 

1 .2.3. Die Verwendung der nicht-erfinderischen Pigmentpraparation nach den 
Anspruchen 7-9 stellt keine erfinderische Tatigkeit dar. Die Verwendung von 
Pigmenten in Lacken usw. ist dem Fachmann bekannt. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Aprll 1997) 



INTERNATiONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/05391 
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SEKTION Vm 

2. Klarheit (Art. 6 PCT). 

2.1 . Das auf Seite 1 , Zeilen 11-12, beschriebene Darstellung "...betrifft der Erfindung 
die Herstellung der Pigmentpraparation..." fallt nicht unter die vorliegenden 
Anspriiche. Dieser Widerspruch zwischen den AnsprQchen und der 
Beschreibung fuhrt zu Zweifein bezuglich des Gegenstandes des 
Schutzbegetirens, weshalb die Ansprtiche nicht klar slnd (Artikel 6 PCT). 
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